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L'objet de la presente invention est un procede 
pour la fabrication de -bains de coile mousse a 
haute stabilite et de structure microfine a partir 
de cofles de resines synthetiques, en particulier de 
colles d'aminoplastes. 

H est connu d'utiliser dans la technique des 
feuilles de placage et des contreplaques, des bains 
de coile mousse qui sont prepares a partir de 
colles de resines synthetiques avec utilisation 
d'agents moussants. Les colles mousse, preparees 
de fagon connue, peuvent etre facilement appli- 
quees, avec une repartition reguiiere, sur les sur- 
faces a coller, ce qui permet d'obtenir des collages 
de haute qualite avec des quantites minimales de 
coile. 

On conn ait les procedes les plus divers pour la 
preparation des colles mousse. Ds sont tous bases 
sur le principe qui consiste a produire des bulles 
de gaz ou d'air en tres fine division dans la coile 
liquide, en presence de substances realisant ou favo- 
risant la formation de mousse, eventuellement avec 
addition de produits de charge ou de dilution ainsi 
que d'eau de dilution, et, si necessaire, d'un agent 
de durcissement. La fine repartition de l'air dans 
le melange de coile est alors realisee par une intense 
agitation dans un agitateur rapide ou selon d'autres 
methodes connues. II est egalement connu de pro- 
duire un gaz, par exemple de I'acide carbonique, 
dans le bain, de coile lui-meme et a donner de 
cette maniere a la coile, le caractere mousse. 

Comme agents moussants, on utilise, dans les 
procedes conn us pour la production de colles 
mousse, de I'acide naphtalenesulfonique butyle, 
eventuellement en melange avec des substances 
proteiques, des alkylsulfo nates, des alkylarylsul- 
fonates, des alkylphenols oxyethyles, ainsi que d'au- 
tres composes organiques naturels ou synthetiques 
de poids moleculaire assez eleve. La coile est addi- 
tionnee d'agent moussant et ce melange est battu 
pour former une mousse, dans un- agitateur rapide, 



dont 1'element agitateur est de preference consti- 
tue sous forme de panier de battage, en ajoutant 
les additifs necessaires, teb que produits de charge 
ou de dilution, agents durcisseurs et eau de dilu- 
tion, ledit battage s'effectuant jusqu'a ce que le 
volume de la pate ait atteint environ le double 
du volume initial. 

Les mousses de coile ainsi obtenues possedent 
bien tout d'abord une consistance cremeuse, a pores 
fins, ma is elles retombent au bout de quelques 
heures au volume initial du bain de coile. La 
mousse initialement cremeuse et a pores fins se 
transforme progress ivement par eclatement des pe- 
tites bulles, en une mousse a pores grossiers, jus- 
qu'a ce que finalement toute la mousse de coile se 
soit affaissee. 

Lors de 1'emploi de telles colles mousse, dont 
la stabilite a fair libre est au maximum de 45 mn, 
selon les donnees de la litterature, a cause de la 
stabilite relativement faible de la mousse, le pres- 
sage subsequent doit autant que possible s'eflectuer 
immediatement, ce qui introduit une grande inse- 
curite dans cette technique speciale de collage. 

On connait aussi un procede selon lequel on ob- 
tient des bains de coile mousse qui correspondent 
dans chaque cas, en ce qui concerne la stabilite 
de la mousse, aux temps de sejour en pots deter- 
mines des colles non moussantes et lesdits bains 
conservent leur consistance cremeuse et a pores fins, 
de meme que le volume qu'ils ont atteint* jusqu'au 
moment de leur durcissement. On y parvient en 
employant uniquement une substance proteique, 
sans aucune addition d'autres agents produisant ou 
favorisant la formation de mousse, en realisant la 
mousse de la coile par un mode opera toire selon 
lequel on bat tout d'abord en mousse la substance 
proteique conjointement avec 1'eau et 6ventuelle- 
ment avec Pagent durcisseur, dans un systeme agi- 
tateur rapide, en introduisant ensuite dans la 
mousse produite, sous une nouvelle agitation, la 
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colle, les agents de charge et de dilution, ainsi 
que de 1'eau de dilution, et en poursuivant 1'agita- 
tion jusqu'a ce que le melange de cofle moussant 
possede une consistance cremeuse et ait atteint un 
volume double de celui des materiaux mis en 
ceuvre. 

La presente invention conceme un procede de 
fabrication de bains de colle mousse a haute stabi- 
lity de structure microfine, en colles de resines 
synthetiques, en particulier de colles d'amino- 
plastes, a 1'aide d'agents moussants et eventuellc- 
ment d'un agent durcisseur, procede caracterise par 
ce que Ton- ajoute, aux bains de colle mousse a- 
preparer, en tant que stabilisants, des composes 
inorganiques ou organiques du cuivre. 

Le procede de Tinvention evite notamment la 
preparation prealable de I'agent moussant. 

Selon un mode de realisation- prefere de 1'inven- 
tion, on utilise le compose du cuivre dans une pro- 
portion de 10 a 40 % en poids calcule sur la base 
de la solution d'agent moussant Par une addition 
inferieure & 10 %, ilnese produit qu'une stabilisa- 
tion insuffisante des mousses, tandis qu'une propor- 
tiott superieure a 40 % ne donne pas une ame- 
lioration supplementaire de la stabilite de la mousse. 
Les proportions optiraalcs se situent entre 20 et 
30 %. 

L'invention conoerne egalement, a titre de pro- 
duits industriels nouveaux, les bains de colles 
mousse conformes a ceux obtenus par les procedes 
precedents ou procedes simil aires. 

Comme agents moussants, ce sent en particulier 
les alkylsulfonates ay ant une longueur de chaine 
de C12 a C 18 , les alkylary Sulfonates ( alley! = C 8 
a C 16 ) ou les naphtalencsulfonates butyles, soit 
seuls, soit en melange entre eux, qui se sont reveles 
appropries. On les emploie de preference sous la 
forme de solutions aqueuses a 35-40 %, dans une 
proportion de 0,5 a 2 % en poids par rapport a la 
quantite de colle. 

Dans le procede selon Tinvention, il n'est pas 
necessaire d'aj outer des produits de dilution, tels 
qu'amidons, farines d'amidon et proteiques. solubles 
dans 1'eau froide, ou produits analogues. Meme 
sans ces additions, on obtient des colles mousse 
d'une structure parfaitement stable. La resistance 
a 1'eau des collages correspond a celle que Ton 
peut obtenir des colles non chargees. Un autre 
avantage des bains de colle mousse obtenus selon 
l'invention consiste en ce qu'on peut incorporer 
dans les mousses des agents d'hydrofugation, tels 
que des emulsions de paraffine, sans que la stabilite 
de la mousse s'en trouve affectee. Un avantage par- 
ticulier est represente par le fait que, dans le cas 
de placages fortement poreux, les parties de colle 
qui les traversent eventueHement, acceptent les mor- 
dants usuels du commerce utilises pour la colo- 
ration. 



La preparation des bains de colle mousse, par 
exemple en colles d'aminoplastes, peut etre effec- 
tuee selon le procede de 1'invention avantageuse- 
ment de la maniere suivante : la colle de resine 
synthetique est bien melangee, pendant 3 mn en- 
viron, dans un systeme agitateur rapide, avec un 
agent durcisseur liquide connu, a base d'uree-hexa- 
methylenetetraminechlorure d'ammoniura; le me- 
lange ainsi obtenu, apres addition de I'agent mous- 
sant et du stabilisant, eventueHement apres addi- 
tion d'eau de dilution ou d'eraulsion- de paraffine 
ou des deux a la fois, est agite de facon intensive 
jusqu'a obtention d'une colle mousse d'un volume 
double de celui de la pate initiale. Le bain de colle 
mousse ainsi obtenu est d'une structure microfine 
et conserve sa consistance, ainsi que le volume 
atteint, jusqu'au moment du durcissement, 

Exemple I. — Dans un agitateur rapide. on me- 
lange bien, pendant 3 mn, 50 kg d'une colle de 
resine uree, ayant une tenenr en resine solide de 
70 % et une viscosite de 1 500 cp a> 20 °C, avec 
5 kg d'un durcisseur liquide, compose d'une solu- 
tion de 500 g de sulfate d'ammonium, 1 100 g 
d'uree et 400 g d'hexametbylenetetramine dans 
3 000 g d'eau. Apres addition de 0,38 kg d'une 
solution aqueuse k 35 % de monosulfonate d'al- 
kyle, d'une longueur de chaine de Ci 2 a Cis 
(moyenne de C 1B )» et de 0,12 kg de sulfate de 
cuivre (II). 5 H a O, le melange est agite intense- 
ment pendant encore 3-4 mn- jusqu'a ce qu'on ait 
une colle mousse ayant environ un volume double 
de celui de la pate initiale. 

Exemple 2. — Dans un agitateur rapide, on me- 
lange bien, pendant 3 mn, 50 kg d'une colle de 
resine melamine, ayant une teneur en resine solide 
de 50%, et une viscosite de 2 000*cp a 20 °C, 
avec 5 kg d'un durcisseur. liquide selon 1 'exemple 
1. Apres addition de 0,5 kg d'un alkylarylsulfonate 
aqueux a 37 %. (alley! = C* a C 16 ; moyenne C 12 ) 
et de 0,15 kg de sulfate de cuivre (II). 5 H 2 0 
iinement cristallin, le melange est agite pendant en- 
core 6 inn jusqu'a ce qu'on ait une colle mousse 
d'un volume qui est environ le double de celui 
de la pate initiale. 

Exemple 3. — 50 kg de colle de resine uree. 
ayant une teneur en resine solide de 70 % et une 
viscosite de 1 800 cp a 20 °C sont bien melanges, 
pendant 3 mn, avec 5 kg d'un durcisseur liquide 
scion 1'exemple 1, dans un systeme agitateur ra- 
pide. On introduit ensuite dans ce melange, en 
agitant encore, une solution de 0.1 kg de chlorure 
de cuivre (II). 2 H 2 0 dans 0,2 kg d'un alkyl- 
arylsulfonate aqueux a 35 % (alkyl = C 8 a Ci 0 ; 
moyenne C 12 ) et 0,2 kg d'un naphtalenesulfonate 
butyle, puis on continue 1'agitation pendant 4 mn 
jusqu'a ce qu'on obtienne une colle mousse ayant 
environ un volume double de celui de la pate 
initiale. 



Exemple 4. — A un melange de 50 kg de colle 
de .resine uree, ayant une teneur de 65 % en resine 
solide et une viscosite de 2 500 cp a 20°C t et de 

4 kg de durcisseur liquide selon 1 'exemple 1, que 
Ton a obtenu par agitation dans un agitateur rapid e 
en 3 mn environ, on ajoute 0,5 kg d'un- melange 
consistant en 0,2 kg d'un monosulfonate d'alkyle 
aqueux a 35 %, ayant une longueur de chaine de 
C12 a Cis (moyenne Ci 5 ), 0,2 kg d'un alkylaryl- 
sulfonate aqueux a 37 % (alkyl = C 8 a Ci6; 
moyenne C 13 ) et 0,1 kg d'acetate de cuivre II. 
1 H 2 0, puis le melange est intensement agite pen- 
dant encore 4 mn, jusqu'a ce que Ton obtienne une 
colle mousse d'un volume qui est a peu pres le 
double de celui de la pate initiale. 

Exemple 5. — Dans un agitateur rapide, on me- 
lange bien, pendant 3 mn, 50 kg d'une colle de 
resine uree, ayant une teneur en resine solide de 
70 °/c et une viscosite de 1 600 cp a 20 °C, avec 

5 kg d'un- durcisseur liquide selon i'exemple 1. Dans 
le melange ainsi obtenu, on introduit successive- 
ment une solution de 0,15 kg de sulfate de cuivre 
II. 5 H 2 0 dans 0,4 kg d'un monosulfonate d'alkyle 
aqueux a 35 % ayant une longueur de chaine de 
C l2 a Cia (moyenne C in ), 3,0 kg d'une emulsion 
aqueuse de paraffine, ayant une teneur en paraffin e 
solide de 40 %, et 2,5 kg d'eau. Ensuite on agite 
intensement le melange pendant encore 4 mn, jus- 
qu'a ce qu'on obtienne une colle mousse d'un vo- 
lume qui est a peu pres le double de celui de la- 
pate initiale. 

Exemple 6, — Dans un agitateur rapide, on 
melange bien. pendant 5 mn, 50 kg d'une colle de 
resine uree, ayant une teneur en resine solide de 
65 % et une viscosite de 2 500 cp & 20 °C, 5 kg 
d'un durcisseur, consistant en un melange de 
4^25 kg de melamine et 0,75 kg de chorure d'am- 
monium. ainsi que 2,5 kg d'eau. Apres addition de 
0,60 kg d'une solution aqueuse de monosulfonate 
d'alkyle a 35 %, ayant une longueur de chaine de 
C l2 k C t8 (moyenne C ir ,) 9 et de 0,11 kg de ni- 
trate de cuivre (II) a 3 H 2 0, le melange est agite 
pendant encore 6 mn, jusqu'a ce qu'on obtienne une 
colle mousse d'un volume qui est environ- le double 
de celui de la pate initiale. 

Tous les bains de colle mousse obtenus selon 
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les exemples presentent une structure microfine et 
ils conservent leur consistance, ainsi que le volume 
qu'ils ont atteint, jusqu'au moment du durcisse- 
ment. 

II est bien evident que 1'invention n'est pas li- 
mitee aux exemples de realisation ci-dessus decrits 
et representees et a partir des quels on pourra pre- 
voir d autres formes et d'autres modes de realisa- 
tion sans pour cela sortir du cadre de I'invention. 

RESUME 

L'invention s'etend notamment aux caracteristi- 
ques ci-apres et a leurs diverses combinaisons pos- 
sibles : 

1° Procede de fabrication de bains de colle 
mousse a haute stabilite, de structure microfine, en- 
colles de resines synthetiques, en particuiier de 
colles d'aminoplastes, a- 1'aide d'agents moussants et 
eventuellement d'un agent durcisseur, procede ca- 
racterise parce que 1'on ajoute, aux bains de colle 
mousse a preparer, en tant que stabilisants, des 
composes inorganiques ou organiques du cuivre; 

2° On ajoute des composes du cuivre dans une 
proportion de 10 a 40 % en poids, basee sur la 
solution d'agent moussant; 

3° On ajoute comme stabilisants du sulfate, du 
chlorure, de 1'acetate ou du nitrate de cuivre; 

4° Les stabilisants sont ajout.es dans une pro- 
portion de 20 a 30 % en poids, basee sur la solu- 
tion d'agent moussant mise en oeuvre;. 

5° On utilise, comme agent moussant, des alkyl- 
sulfonates (C i2 a C 18 ), des alkylarylsulfonates 
(alkyl = C 8 a C t e) ou des naphtalenesulfonates 
butyles, seuls ou en melange entre eux; 

6° On utilise Tagent moussant sous forme d'une 
solution aqueuse a 35-40 %, dans une porportion 
de 0,5-2 % en poids, calculee sur la base de la 
quantite de colle;. 

7° A titre de produits industriels nouveaux. les 
bains de colle mousse conformes a ceux obtenus 
par les procedes precedents ou procedes similaires. 

Soci6t6 dite : 
VEB Leuna-Werke t Walter Ulbricht » 
Pax procuration : 
Beet & de Keravenant 
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